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Priifungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

® Feste kosmetische Zusammensetzung auf Basis verfestigter Ole 
@ Die Erfindung betriift feste kosmetische Zusammenset- 

zungen auf Basis verfestigter 0\e, die infolge ihres wachs- 

artigen Charakters und ihrer Transparent insbesondere 

fiir kosmetische Sttfte mit unterschiedlichen Zusatzstof- 

fen geeignet sind. Die Zusammensetzung ist dadurch ge- 

kennzeichnet, da(J sie 40 bis 95 Gew.-% eines kosmetisch 

annehmbaren Oles oder Olgemisches, 1 bis 10 Gew.-% 

Lanosterin und 0 bis 58 Gew.-% eines oder mehrerer kos- 

metischer Wirkstoffe oder Zusatzstoffe umfaftt, jeweils 

bezogen auf die Gesamtmenge der Zusammensetzung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betiifft feste kosmeiische Zusammenset- 
/.ungen auf Basis vcrfcstigler Ole. Deranigc Zusammensel- 
^ungen sind infolge ihres wachsartigen Charakters und ihrer 5 
Transparenz insbesondere fur kosmeiische Stifte mil unter- 
schiedlichen Zusatzstoffen geeignet. 

Die Basis bisheriger transparenler und fester kosmeii- 
scher Formulierungen sind meisi Seifen von Fewsauren, wie 
Natriumsiearat oder Nairiumcocoat oder solche mit anderen to 
iniilcl- bis langkcliigcn Fcltsaurercslen. wie Steaiyl, Isoslea- 
ryl, Palmilyl oder Talgsaureresien. Als Gegenionen werden 
zumeist Alkaii-Ionen wie Natrium oder Lithium oder auch 
Triclhanolamin cingcscizi. Man crhalt dabci fesle iranspa- 
rente Formulienjngen, die insbesondere als Kemseifen oder 15 
in einem Deodorant oder Antilranspirant eingesetzt werden. 
Bekannt als Handeisproduki isl beispielsweise Slearinsaure- 
monoetJianolaraid. 

Weiterhin ist als Basis von Deodorantien oder Antiiran- 
spiranlien ein Gemisch von Polyolen und Dibenzylidcn-ose 20 
Oder Dibenzyliden-monosorbitol mit Polyolanleilen meist 
oberhalb von 50 Gew.-% bekannt, um einen Gelierungsef- 
fekt zu erreichen. Der hohe Polyolanteil zieht jedoch einen 
hohen transepidermalen Wasserverlust nach sich. 

In der EP-A-291331 sind transparente Stifte als Antitran- 25 
spirant aus Aluminiumchlorhydrai, nichtionischen oberfla- 
chcnakliven Millcln, erwcichcndcn Olcn (Emollienis) und 
Wasser beschrieben. 

Die EP-A-451002 beschreibt klare Antitranspirant-Slifte. 
die aus dcm Antilranspirant, cinem zweiwenigen Alkohol, 30 
DibenzylmonosorbitolacetaU N-Methylpyrrolidon sowie ei- 
nem Emollieni und einem Stabilisator bestehen. 

Schliefilich wird in der EP-A-665007 die Schwierigkeit 
der Hersiellung iransparenter Aniitranspirant-Gele geschil- 
dert infoige der beschrankien Auswahl an Gnindsubstanzen. 35 
die ubcrhaupl klare Gele bildcn, und cine speziclle Zusam- 
menseizung aus einem spezifischen Siliconol und 12-Hy- 
droxystearinsaure oder einem Salz davon sowie einem Deo- 
dorant beschrieben, bei der alle Besiandteile einen Bre- 
chungsindex von 1.48 bis 1,53 cSt haben miissen. -to 

Zum anderen beschreibt die EP-A-636359 eine desodo- 
rierende Wirkstoffkombination auf der Basis von alpha- 
uincga-Alkandicarbonsauren und WoUwachssauren, die 
u. a. auch mit den ublichen HilfsmitteLn zu festen Stiften 
verarbeitet werden kann. 45 

Bci den auf Seifen basiercndcn Deodorantien sind die ak- 
tiven Bestandteile in einem Alkohol gelost, oder, bei der al- 
koholfreien Formulierung. in dem Polyol. Der hohe Seifen- 
anieil ist jedoch nicht ohne weiteres auf andere Formulie- 
rungen, wie z. B. Deodorants iibertragbar. 50 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine feste kos- 
meiische Zusammenseizung zu entwickcln, die von der kos- 
medschen Grundlage her ohne Irritalionsprobleme fiir alle 
Hauitypen anwendbar ist, und die bevorzugt volistandig 
(xlcr ini wcscntlichen transparent ist. 55 

Eine speziellere Aufgabe ist die Bereitstellung klarer oder 
lichtdurchlassiger kosmetischer Stifte mit zusatzlichen kos- 
metischen Wirk- oder Dufisloffen. 

Die neue fesle kosmeiische Zusammenseizung auf Basis 
verfestigter Ole ist dadurch gekennzeichnet, da6 sie 40 bis GO 
95 Gew.-% eines kosmeiisch annehmbaren Oles oder Olge- 
mischcs, 1 bis 10 Gew.-% Lanostcrin und 0.1 bis 58 (icw.-% 
eines oder mehrerer kosmetischer >Mrkstoffe oder Zusatz- 
sioffe umfaQt. 

Ein wcscntlichcs Mcrkmal der Erfindung bcsicht darin, 6S 
dafi eine bevorzugte Ausfiihrungsform der Zusammensei- 
zung transparent isl. d. h. volistandig klar und maximal 
lichidurchlassig. Andcrc Ausfiihrungsfoniicn kbnncn jc 
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nach zugeseizten Stoffen auch iransluzeni sein, d. h. mit et- 
was herabgesetzter Lichtdurchlassigkeit aber durchsichtig. 

Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung mit hohen 
Pigmentantcilen oder Zusatzstoffen, die cine Triibung her- 
vorrufen, kann auch undurchsichtig sein. 

Es wurde uberraschend gefunden, daB der Zusatz von La- 
nostcrin zu ublichen kosmetischen Olen fesle, wachsartige 
Produkte ergibl. die je nach Anteil von Lanosterin und Art 
des Dies einen Tropfpunkt von hoher als 60*0 erreichen und 
sich somit ausgezeichnet als Grundlage fur kosmeiische 
Sdfte oder andcrc fcsie kosmeiische Zusarmncnselzungcn 
eignen. 

Lanosterin ist ein steroider Alkohol, Lanosta-8.24-dien- 
3^ol bzw. 4.4,14a-Trimeihyl-5a-cholcsta-8,24-dien-3p-ol, 
der weiigehend aus Lanolin erhalien wird, z. B. dutch frak- 
lionierte Kristallisation. Lanolin wiederum wird aus Woll- 
wachs von Schafen gewonnen und ist in der Kosmeiik als 
Salbengrundlage bekannt. Nahere Einzelheiien uber die 
Aufklarung der zu Lanosterin fuhrenden Trennverfahren 
sind in der Monografie "Woolwax" von E.V. Truier, 1956, 
Iniersience, angegeben, auf die hier Bezug genonmien wird. 
Lanosterin hai ein Moleku large wicht von 426,7. bildei farb- 
lose Kristalle. hat einen Schmelzpunkt von 138-140X' und 
isl loslich in Chloroform und Ethanol. 

Als Handeisproduki ist Lanosterin unier der Bezeichnung 
LANOSTCROL von verschiedenen Lieferanten erhaltlich, 
beispielsweise von Croda Chemicals Ltd., East Yorkshire, 
England, Die Begriffe Lanosterin und Lanosterol werden 
hier synonym verwendei. 

Lanosterin hat wegen seiner Verwandtschaft mit Chole- 
sterin Bedeutung bei der Therapie von Stoffwechselerkran- 
kungen und ist daiiiber hinaus als Emulgator bekannt. 

Tnsofem gab es fiir den Fachmann keinerlei Hinweis. daB 
die Kombination von kosmetischen Olen und Lanosterin so- 
wie gegebenen falls weiterhin die Festigkeii und die kosme- 
tischen Eigenschaftcn verbessemden Wachscn, Kauischu- 
ken, Copolymeren und Polymeren zu festen Produkten, ahn- 
lich den klassischen Lippenstiften, jedoch mit Transparenz, 
fiihren konnte. 

Die fiir die Erfindung eingesetzten Ole konnen iibliche 
kosmeiische Ole sein, wie ein Mineralol; hydriertes Polyiso- 
buien (INCI-Name: Hydrogenated polyisobutene); syntheti- 
sches oder aus Naturproduklen hergestclltes Squalan (INCI- 
Name: Squalane, z. B. Synihesqual* Cosbiol®); kosmeii- 
sche Ester oder Elher, die verzweigl oder unverzweigt, ge- 
sattigt oder ungesalligl sein konnen; pflanziiche Ole: oder 
Gemische zweier oder mehrerer davon. 

Als Ester oder Ether sind zum Beispiel geeignet (INCl- 
Namen): 

Dipentaeryihrityl hexacaprilaie/hexacaprate/iridecyl irimel- 
litaie/tridecyl siearate/neopentyl glycol dicaprylate dica- 
praie. Propylene glycol diocianoalc 5, Propylene glycol di- 
caprylate 2.30 dicaprate, Tridecyl siearate/neopentyl glycol 
dicaprylate dicaprate/tridecyl trimellitate, Neopentyl glycol 
diocianoalc. Tsopropyle myrisiate. Diisopropyt dimer dilino- 
leate. Trimethylpropane triisostearaie, Myrisiyl ether. Siea- 
ryl eiher. Butyl ether, Dicaprylyl ether. PPG1-PEG9 Lau- 
royl glycol ether. PPG 15 Stearyl ether. PPG 14 Butyl ether, 
Fomblin HC25, 

Besonders geeignet Ole sind beispielsweise Mineralole, 
Hydrogenated Polyisobuten, Polyisopren, Squalane, Tride- 
cyltrimelliiat, Trimethylpropan-triisosiearai, Isodccylcitrat, 
Neopeniylglycol-diheptanoat, PPG-15-stearylether. Calen- 
dulaol. Jojoba-Ol, Avocadool, MacadamianuBtil oder ein 
Gemisch mehrerer davon. Jc nachdcm wclche Ole ausgc- 
wahlt werden, werden die kosmetischen Eigenschaftcn der 
festen Zusammenseizung beeinfluBi, wie Transparenzgrad, 
Wcichheit, Hanc, Sprciiungswirkung. So crhalt man bci- 
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spielsweise mil 50 bis 70 Gew.-% Squalane® oder Hydroge- 
naied Polyisobuien eine vollig transparente fesie Zusam- 
mensetzung. 

Fur die Erfindung niiizUche kosmetische Wrkstoffe kon- 
nen sein Poiymerc. Copolymere, Siliciunidioxid (Silica), s 
Vitamine. organische oUosUche Farbstoffe, anorganische 
Pigmente, Aniioxidationsmiltel, Deodorants, Sonnenschutz- 
iniiicl. DufisiotTc und weiierc aus dcr Kosniciik bekannic 
Wirkstoffe. wie Kaolin oder mil SiO^ gemaB W096/17588 
modifizienes Kaolin. >o 

Die erftndungsgemaBe Zusammensetzung, besiehend al- 
lein aus einem Ol und Lanosierin fuhri bereits zu einer fe- 
sten kosmeiischen Zusammensetzung mil befriedigenden 
Eigenschaften hinsichtlich der Festigkeit, auch fur kosmeti- 
sche Stifle. Einc Verbesserung dieser Festigkcitseigcnschaf- 15 
ten sowie der sonsligen kosmetischen Eigenschaften ist 
moglich durch die zuvor und nachfoigend genannten Wirk- 
und ZusatzstofTc. 

Zur Verbesserung der Festigkeit und Slabilitat der erfin- 
dungsgemaSen Zusammensetzungen, insbesondere in Form 20 
von kosmetischen Stiften, dient der Gehalt von Polymeren 
oder Copolymeren, wie beispielsweise von hydrierlen Sty- 
renAlethylstyren/Inden-Copolymeren, z. B. Regalite 
RlOl® von Hercules; Copolymeren von Vinylpyrrolidon 
und langkclligen a-Olcfinen, wie Antaron V220®, Anlaron 25 
V216® Unimer U15®; Salzen von Fettsaureesiem, wie So- 
dium Isostearoyl lactylaie (Pationic ISL® von Rita Corp.); 
und PEG- 120 Methyl glucose dioleate (z. B. Glucaraale 
DOE 120®); sowie Gemischen davon, sowie von Kautschu- 
ken, wie Polyisopren; und von Wachsen, wie Bienenwachs. 30 
Polyisopren ist besonder? geeignet. 

Besonders bevorzugt sind hydrierte Styren/Methylstyren/ 
Inden- Copolymere, da sie die Bruchfestigkeit von Stiften 
mindem ohne eine THibung in die Transparenz des Stiftes 
einzubringcn. AuBerdem gewahrleisten hydrierte Kohten- 35 
wasserstoffharze eine bessere Formbarkeit und EinfuUbar- 
keit der Zusammensetzung in Lippensiift- oder diinne Stift- 
fonnen. 

Eine bevorzugte erfindungsgemaBe Zusammensetzung 
enthalt 40 bis 95 Gew.-% eines kosmetisch annehrabaren 40 
Otes oder Olgemisches, 1 bis 10 Gew.-% Lanosterin und 5 
bis 30 Gew.-% eines oder mehrerer kosmetischer Copoly- 
mere oder Polymere sowie geeignete Duft- oder Farbstoffe 
Oder Gemische davon. 

Einc wcitcrc Verfcstigung dcr Zusammenseizung kann 45 
auch durch den Zusau anorganischer Stoffe, wie Silica (Si- 
ticiumdioxid), z. B. Aerosil®, Cab-O-Sil®. Syloid®, oder 
durch Pigmente, Kaolin, mil Si02 modifizienes Kaolin, 
TiOt usw. erfolgen. Ober darin gegebenenfalls enthallene 
Hydroxygruppen konnen Bindungen zur Verfcstigung des SO 
Produktes ausgebildei werden, wobei die Transparenz nicht 
beeinu-achligt wird und ein evenluelles oliges Feeling des 
Stiftes auf der Haul herabgesetzt werden kann. 

Weitere Zusatz- bzw. Wirkstoffe in den kosmetischen Zu- 
sammensetzungen konnen sein Vitamine, z. B. Vitamin A 55 
oder Vitamin A-Derivate; gefarbte Pflanzenextrakle, wie 
fettlbslicher Gardenienextrakt. fettloslicher Karottenexu^kt. 
Paprika-LS-Extrakt, ^Caroten, Lithospermum-Extrakl; or- 
ganische Lichischutzmiitel wie z. B. Octylmethoxycinna- 
mate; Methyl gluceth 10 oder Methyl gluceth 20; sowie ak- 60 
live Dcodoninticn. wic Triclosan, oder Gcruchsloschcr, wie 
Grillocin®. 

Von besonderem Interesse ist die Zugabe von Duftstoffen. 
Die erfindungsgemaBe fesle Zusammensetzung weist den 
groBen Voneil auf. daB in ihr hohe Anteile von Parfumen. 65 
meisi gelost in Alkoholen und als Konzentrat vorliegend. 
eingearbeiiet werden konnen, ohne daB die Zusammenset- 
zung undurchsichtig wird. Auf dicsc Wcisc lasscn sich Par- 
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fumanteile von 0.1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesami- 
gewicht der Zusammenseizung, in diese aufnchmcn. Ein 
hergesteliter transparenter Duftstift gestatlet eine besonders 
asihetische und zugleich leichte Applikation z. B. im Hals- 
und Gesichtsbereich, in Achselhbhlen usw. 

Weiterhin von besonderem Interesse ist die Zugabe von 
Farbstoffen und Pigmenten zu den erfindungsgemaBen Zu- 
sammensetzungen. Es konnen alle bckanntcn oi;ganischcn 
FarbstofiFe und anorganischen Pigmente verwendet werden, 
die in der Kosmetik iiblich sind. Dabei ist zu beachten, daB 
zur Beibehaltung der Transparenz einer Zusammensetzung 
die Einfarbung durch organische oUosliche Farbstoffe erfor- 
derlich ist, wahrend fur iransluzenle oder noch starker ein- 
getrubte Zusammensetzungen auch anoiganische Pigmente 
verwendet werden konnen. 

Die organischen Ol Ibsiichen Farbstoffe konnen der Zu- 
sammensetzung problemlos hinzugefUgt werden. Die Verar- 
beilung mil anorganischen Pigmenten erfolgi vorteilhaft in 
der Weise, daB das Pigment oder Pigmenlgemisch mil einem 
Ol vermahlen wird und dann der Zusammensetzung hinzu- 
gesetzi wird. Geringe Mengen Pigmente. eiwa im Bereich 
von 0,1 bis 0,3 Gew.-%, fiihren zu farbigen, nahezu transpa- 
renten festen Zusammensetzungen. Bei groBeren Pigment- 
mengen. etwa bei 3 bis 4 Gew.-%, ist die Zusammensetzung 
triibc oder undurchsichtig. Daher ist auch die Forraulierung 
von Li ppen stiften, Make-up-Stiflen, Lippenglanz, Rouge 
oder Grundierungen moglich, was ebenfalls besondere Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung darstellen, bei dencn die Pig- 
ment- gehalte bis zu 8 Gew.-% betragen konnen. 

Pigmente, Pigmenigemische oder Pulver mit pigmeniarti- 
ger Wirkung. worunter auch solche mit Perlglanz-Effeki zu 
verstehen sind, konnen zum Beispiel umfassen Eisenoxide, 
Titan(di)oxid, Glimmer, Kaolin, Talkum, GUmmer-Titan- 
oxid, Glimmer-Tiianoxid-Eisenoxid, Wismutoxychlorid, 
Nylonkiigelchcn. Keramikkiigelchen, expandierte und 
nichiexpandierte synlhedsche Polymerpulver, pulverfor- 
mige naiurliche organische Verbindungen wie gemahlene 
Festalgen, verkapselie und unverkapselle Getreidestarken 
sowie Glimmer- Titanoxid-organischer Farbstoff. 

Selbsiverstandlich konnen auch erfindungsgemaBe fesle 
Zusammensetzungen mit in erster Linie Duftkomponenlen , 
z. B. Duftstifte, mit Pigmenten versehen werden, und umge- 
kehrt konnen mehr oder weniger pigmentierte Zusammen- 
setzungen mit besummten Duftanteilen versehen werden. 

Es konnen auch FliissigkristaUc hinzugcsclzt werden 
z. B. Ucri therm® von Merck. 

Ein weiieres besonderes Merkmal der Erfindung bestehl 
darin, dafi die Zusanmiensetzung wasserphascnfrei isl, d. h. 
sie enthalt kein gesondert hinzugegebenes Wasser, das als 
eigenslandige Phase aufzufassen ware. Die Zusammenset- 
zung enthalt hochstens solche geringen Wassermengen, die 
physikalisch gebunden durch einzelne Zuschlagstoffe einge- 
tragen werden. Dieser Anteil liegt jedoch deutlich unler 5 
Gew.-%. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen festen Zusam- 
mensetzungen erfolgi allgemein in der Weise, daB das Ol 
mit Lanosterin bei erhohier Tempcratur von etwa 40 bis 
90°C unler Riihren vcrmischi wird. Die Tempcratur kann 
gegebenenfalls auch hoher sein, wenn haraartige Polymere 
und Copolymere als Zusatzsioffe hinzugegeben werden und 
dcrcn Schmclzpunkl hohcr licgl. Es ist vorteilhaft, dcrarlige 
Stoffe durch Schmelzen in die Zusammensetzung aufzuneh- 
men. Danach werden weitere kosmetische Wirkstoffe oder 
sonstige ZUisaizstoffe unter Riihren und bei Temperaturen, 
die diesen Stoffen angemessen sind und dem Fachmann auf 
diesem Gebiei bekanni sind, hinzugegeben. Bei Temperatu- 
ren zwischen etwa 60 und 70*'C wird das homogen Gc- 
niisch, das zuvor durch langsamcs Riihren cntliifict wordcn 
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ist, in entsprechende Formen gegossen und abgekuhlt. 
Bevorzugie Ausfiihrungsfonnen der Erfindung sind 

1) feste Zusammensetzungen in Form von transparen- 
len festen Make-up's, gefarbt oder ungefarbl. mil Dufi- 5 
stoffen Oder ohne Duftstoffe, mil oder ohne Aktiv- 
stofFe. Sonnenschuizfilter oder Riissigkristalie; 

2) trdnsparente Duftkompositionen, gefarbt oder un- 
gefarbl, mil Duftsioffen oder ohne Dufisioffe, mil oder 
ohne Aktivstoffe, ijonnenschulzfilter oder Flussigkri- lO 
sialic; 

3) iransparente Sonnenschuizkompositionen, gefarbt 
Oder ungefarbl, mil Duftsioffen oder ohne Duftstoffe, 
mil oder ohne Aklivstoffe oder Russigkristalle. 

4) iransparente Deodorant- und/oder Anlitransprirant- 15 
komposilionen, gefarbt oder ungefaibt, mil Duftsiof- 
fen, mil Oder ohne Aktivstoffe oder Flussigkrislalle. 

Die Erfindung soli nachstehend durch Beispielenaher er- 
lauien werden. AUe R-ozeniangaben sind Gewichispro- 20 
zenle, sofem nicht anderes angegeben ist. 

Beispiel 1 

Ungefarbler transparenter Slifl (1 ) 25 

Die Hersiellung erfolgte durch Vermischen aller Besiand- 
leilc bei einer Temperatur bis eiwa IIS^C. Nach Schmelzen 
des Wachses wurde das homogene Produki auf 70°C abge- 
kiihlt und in Formen gegossen. 30 



Lanoslerin 


3 


Squalane® 


q.s. 


Tridecyl trimellitate 


15 


Hydrogenaledslyrene/Meihylstyrene/Indene 


15 


Copolymer 




Beispiel 2 




Ungefarbter transparenter Stift (2) 




Die Herstellung erfolgie wie im Beispiel 1. 




Lanoslerin 


8 


Hydrogenaied polyisobuien 


q.s. 


Tridecyl trimelliiate 


25 


Hydrogenaiedsiyrene/Meihylstyrene/Indene 


22 


Copolymer 




Beispiel 3 




Gefarbter iransparcnier Stift 




Lanoslerin 


6 


Hydrogenaied polyisobuien 


q.s. 


Tridecyl trimellitate 


24.97 


Hydrogenaied styrcnc/Mcihylstyrene/Indcnc 


8 


Copolymer 




Red 7 Ca** Lake (CI 15850 : 1) 


0,02 


Red 33 Al Lake (CI 17200) 


0,01 



Lanoslerin. das Copolymere. Tridecyl uimellitaie und 
Hydrogenaied polyisobuien wurden unier Riihren mil ca. 65 
300 U/Min. bei Temperaluren bis etwa H5''C geschmolzen. 
Nach AbschluB des Schmelzvorganges wurde die Tempera- 
tur auf 95'*C abgescnkt und die geirenni mil TrimeUiiai vor- 
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gemischien Pigmente hinzugegeben. Unier Riihren mit ca. 
350 U/Min. wurde Silica hinzugeseizi. Nach Einfuhrung 
von Silica wurde unier weiterer Absenkung der Temperatur 
langsam geriihrt, um das homogene Gemisch zu entluften. 
Bei 65*C wurde das Produki in Formen gegossen. 

Beispiel 4 

Transparenter Stifi mit farbigem Pflanzenexirakt 



Lanoslerin 7 

Hydrogenaied polyisobuien 53 

Tridecyl trimeililale 24,90 
Hydrogen aled s tyrene/Methy Is ty re ne/Indene 1 0 
Copolymer 

Silica 4 

Lithospermum-Exirakt 0.10 



Es wurde wie im Beispiel 3 gearbeitei. Der Liihosper- 
mum-Exirakt wurde bei 80**C nach der Einarbeiiung von Si- 
lica hinzugegeben. 

Beispiel 5 
Transparenter Stift mit Lichlschulz 



Lanoslerin 8 

Hydrogenaied polyisobuien q.s. 

Trimethy lolpropanc trii sostearate 1 0 

Hydrogenaied styre ne/Melhy Isty rene/I ndene 1 0 
Copolymer 

Octylmethoxycinnamate 6 



Es wurde in gleicher Weise wie im Beispiel 1 verfahren. 
Das Octylmethoxycinnamate wurde bei 70"C wahrend der 
Abkiihiung hinzugegeben. Der Lichtschuizfaktor (SPF) be- 
trug 8. 

Beispiel 6 

Transparenter Slifl mit Deodorant- Eigenschafien 



Lanoslerin 5,5 

Polyisopren q.s. 

Triclosan 0.3 

Squalane 3 

Fragance * 1 



Es wurde in ahnlicher Weise wie im Beispiel I verfahren. 
Das Triclosan wurde bei 70''C wahrend der Abkiihiung hin- 
zugegeben und die Duftstoffe unmiiielbar vor dem Eingie- 
6en in Formen (bei etwa 60°C). 

Beispiel 7 

Duftstift 



Lanoslerin 6.9 

Hydrogenaied polyisobuien 65 

Tridecyl trimelliiate 5 
Hydrogenaied styrene/Methylstyrene/Indene 1 0 
Copolymer 

Silica 3,5 

Fragance 10 



Es wurde wie im Beispiel 2 gearbeitei. Die DuftsioflFe 
wurden bei 60*'C unmiiielbar vor dem EinfUUen in die For- 
men hinzugegeben. 
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7 , dadurch gekennzeichneu daB ste u-ansluzent ist. 

10. Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 
bis 9 . dadurch gekennzeichneu daB sie in Form von 
kosmeiischen Stiften mit Durchmessem von 0^ bis 

S 5 cm vorliegl. 

11. Zusammensetzung nach Anspruch 10 , dadurch 
gekennzeichnet, daB sie als kosmeiischer wasserpha- 
senfreier. transparenier Stirbt mil Duftsioffen vorliegt. 
12- Zusammensetzung nach Anspruch lOoder 11, da- 

10 durch gekennzeichnet, daB der Stift gefarbt oder pig- 
mentien ist. 

13. Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 
bis 10 , dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form einer 
Make-up-Zubereitung vorliegl. 
15 14. Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 
bis 7 , dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form einer 
Sonnenschuiz-Zubereitung vorliegt. 
Patentanspriiche 

1. Feste kosmetische Zusammensetzungen auf Basis 20 
verfestigter Ole, dadurch gekennzeichnet, daB sie 40 
bis 95 Gew.-% eines kosmetisch annehmbaren Oles 
odor Clgemisches, 1 bis 10 Gew.-% Lanosierin und 0 
bis 58 Gew.-% eines oder mehrerer kosmeiischer Wirk- 
sioffe Oder Zusatzstoffe umfaBt, jeweils bezogen auf 25 
die Gesamimenge der Zusammensetzung. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie 0,1 bis 50 Gew.-% eines oder 
mehrerer kosmeiischer WirkslofFe oder ZusalzstotFe 
umfafit. 30 

3. Zusanmiensetzung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Ol aus der Gruppe ausgewahlt 
isu die aus Mineralol. Hydrogenaied polyisobuten, Po- 
lyisopitn, Squalane, pflanzlichen Olen, kosmetischen 
Esiem. kosmetischen Ethem und Gemischen davon be- 35 
sleht. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 3 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Ol Hydrogenaied polyisobuten, 
Poiyisopren, Squalane, Tridecylirimelltrimellitat, Tri- 
meihylpropan-triisoslearal, Isodecylcitrai, Neopeniyl- 40 
glycol-dihepianoai, PPG-15-stearyleiher Calendulaol, 
Jojobaol, Avocadool, MacadamianuBol oder ein Ge- 
misch mehrerer davon isi, 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie 40 bis 95 Gew.-% eines kosme- 45 
tisch annehmbaren Oles oder Olgemisches, 1 bis 10 
Gew.-% Lanosierin und 5 bis 30 G€w.-% eines oder 
mehrerer kosmeiischer Copolymere oder Poly mere 
enthall. 

6. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 50 
kennzeichnet, dafi die kosmetischen ^irkstoffe oder 
Zusatzstoffe aus der Gruppe ausgewahlt sind. die aus 
Sloffen wie Poiyisopren, Polymeren, Copolymeren, Si- 
liciumdioxid (Silica), Viiaminen, organischen bUosli- 
chen Farbsioffen. anorganischen Pigmentcn, Pflanzen- 55 
farbstoffen, modifizienem oder unmodifiziertem Kao- 
lin, Aniioxidationsmittcin, Deodorants, Sonnenschuiz- 
mitteln und Duftsioffen besieht. 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 6, da- 
durch gekennzeichnet. daB die Polymeren und Copoly- 60 
meren aus der Gruppe ausgewahlt sind. die aus hydrier- 
ten Styren/Melhylsiyren/Inden-Gopoly meren, Copoly- 
meren von Vinylpyrrolidon und langketiigen a-Ole- 
finen, Salzcn von Fcusaunecsicm, PEG- 120 Methyl 
glucose dioleate und Gemischen davon besieht 65 

8. Zusammenseizung nach einem der Anspriiche 1 bis 
7 , dadurch gekennzeichnet, daB sie u^nsparenl ist. 

9. Zusammenseizung nach einem der Anspriiche 1 bis 
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Bei spiel 8 
Make-up-stift 



Lanosierin 5 

Hydrogenaied polyisobuten q.s. 

Tridecyl styrene 23,5 

Methvlstvrene/Indene Silica 8.5 

Silica ' 2 

Rotpigment 0,5 

Schwarzpigmeni 0.2 

Kaolin modifiz. nach W096/17588 1,2 

TiO. 1.0 

Braunpigment 0,8 



Es wurde ahnlich wie im Beispiel 3 gearbeitet. 
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A solid cosmetic based on solidified oils comprises (based on total 
wt . ) (A). 40-95% cosmeticaliy-acceptable oil (mixture); (B) 1-10% 
lanosterol; and (C) 0-58 (preferably 0.1-50)% active component or 
additive . 

Preferably (A) is a mineral oil, hydrogenated polyisobutene, 
polyisoprene, squalane, plant oil and/or cosmetic ester or ether, 
especially hydrogenated polyisobutene , squalane, t ridecyltrimellitate, 
trimethylolpropane triisostearate, isodecyl citrate, neopentylglycol 
diheptanoate, PPG-15 stearyl ether, calendula oil, jojoba oil, avocado 
oil and/or macadamia nut oil. (C) is polyisoprene , silica, a vitamin, 
organic oil-soluble dye, organic pigment, plant dye, optionally 
modified kaolin, antioxidant, deodorant, sun-screen or perfume. (C) 
comprises 5-30 wt . % of a cosmetic {co)polymer. 

ADVANTAGE - On account of its waxy and optionally transparent 
character the composition can be used in stick or pencil form as a 
make-up or sun-screen (both claimed) , depending on the nature of the 
active material or additive (C) . Such products are non-irritating for 
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A solid cosmetic based on solidified oils comprises (based on total 
wt.) (A) 40-95% cosmetically-acceptable oil (mixture); (B) 1-10% 
lanosterol; and (C) 0-58 (preferably 0.1-50)% active component or 
additive . 

Preferably (A) is a mineral oil, hydrogenated polyisobutene, 
polyisoprene, squalane, plant oil and/or cosmetic ester or ether, 
especially hydrogenated polyisobutene , squalane, tridecyltrimellitate , 
trimethylolpropane triisostearate, isodecyl citrate, neopentylglycol 
diheptanoate, PPG- 15 stearyl ether, calendula oil, jojoba oil, avocado 
oil and/or macadamia nut oil. (C) is polyisoprene, silica, a vitamin, 
organic oil -soluble dye, organic pigment, plant dye, optionally 
modified kaolin, antioxidant, deodorant, sun-screen or perfume. (C) 
comprises 5-30 wt . % of a cosmetic (co) polymer. 

ADVANTAGE - On account of its waxy and optionally transparent 
character the composition can be used in stick or pencil form as a 
make-up or sun-screen (both claimed) , depending on the nature of the 
active material or additive (C) . Such products are non-irritating for 
all skin types. 
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